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Patentanspriiche 

J ; Auf zeichnungsblatt fur die Tint ens traliLauf zeichnung 
(Ink-Jet Recording Sheet), enthaltend eine Scliiclit aus einem 
wasserlbslichen Polyraeriiberzug auf einem £rager mit einer 
Wasserabsorptionsf ahigkeit von nicht mehr als 50 g/m , 
bestimmt durch Kontaktierung mit V/assar vr ahr end eines be- 
stimmten Zeitraumes gemafi JIS P-8140. 

2- Auf zeichnungsblatt nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass der spezifische Zeitraum beim Test- 
verfahren gemass JIS P8140 den Wert von 120 Sekunden becitzt. 

3o Auf zeichnungsblatt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
ge kennzeichnet , dass die Wasserab sorption sf ahigkeit des 
Tragers nicht mehr als 20 g/m 2 betragt. 

4. Auf zeichnungsblatt nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 

gekennzeichne e , _ dass _das_ wasserlbsliche Poly mere eine 

Viskositat von 5 bis 5000 cps, bestimmt als 5^ige wassrige 
Lbsung, besitzt. 

5o Auf zeichnungsblatt nach Anspruch 4, dddurch ge- 
kennzeichnet, dass das wasserlosliche Polymere eine Vis- 
kositat von 10 bis 100 cps, bestimmt als 5%ige wassrige 
Lbsung, besitzt. 

6o Auf zeichnungsblatt nach Anspruch 1 bis 5> dadurch 
gekennzeichnet , dass das wasserlbsliche Polymere aus 
Siisskartof felstarke, Eartof f el3tai/ke, Maisstarke, Konnyaku- 
glucomannan, Extrakt von Punori agar, Natriumalginat , 
Extrakt von Hibiscus manihot, Traganthgummi , Gumr^i arabicuin, 



030046/0830 



BNSDOCID: <DE 3016766A1_I_> 



- r -■ •& . 



3016766 



Johannisbrotbohnengummi, Guargummi, Pectin, Carrageenan, 
Leim, Gelatine, Casein, Sojabohnenprotsin, odixierter 
Starke, Dextrin, Staxkephosphat, carboxymethylierter 
Starke, hydroxyathylierter Starke, cyanathylierter Starke, 
mit Acrylsaure gepfropf ter Starke, kationi seller Starke, 
Methyl cellulose, Eydroxyathylcellulose , Carboxy methyl- 
cellulose, Cellulosesulfat, Gyanoathyl cellulose, Poly- 
vinylalkohol , carboxyliertem Polyvinylalkohol, Polyvinyl- 
methylather , Natriumpolyacrylat , teilweise verseiften 
Produkten von Polyacrylate stern, Methyl viny3 ather-Malein- 
saureanhydrid-Copolymeren , Athylen-Maleinsaureanhydrid- 
Copolymeren, Styrol-Maleinsaureanhydrid-Copolymeren, Vinyl- 
ace t:at- Mai ein s aur e anhy dr i d- C op o 1 y me re n , Watriunipolystyrol- 
sulfonat, Katriumpolyvinylsulfonat, Natriumpoly-2-acryl- 
amid-2-raethylpropansulfonat, Polyvinyibenzyltrimethyl-- 
ammoniumchlorid, Polydiallyldimethylammoniumchlorid, 
dem Hydrochlorid von PolydimethylaminoathylTqethacrylat , 
Polyme thacryloxyathyl dime thyl-B-hy dr oxyathyx ammoniumchlori d , 
Polyvinylpyridin, Polyvinylimidazol , Polyathylenimin , 
Polyamid-Polymain, quaternaren Aiamoniumsalzpolymeren yom 
Ionentyp, Polyacrylamid, Polyathylenoxid und Polyvinyl- 
pyrrolidon besteht. 

7. Aufzeichnungsblatt nach Anspruehl bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Trager aus Papier, Tuch, Kunst- 
stoffolien, Metallbogen, Holzbrettern und Glasscheiben 
besteht. 0 

8, Aufzeichnungsblatt nach Anspruch 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der ttberzug aus dem wascsrloslichen 
Polymeren in einer Trockengewichtsmenge von 0,5 h±3 10 g 
je m 2 des Tragers vorliegt. 
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9. Aufzeichnungsblatt nacli Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Uberzug des wasserloslichen Polymeren 
in einer Trockengewichtsmenge von 2 bis 5 g m 2 des 
Tragers vorliegt. 

10* Aufzeichnungsblatt nacli Anspruch. 1 bis 9, dadurcH 
gekennzeichnet , dass die Schicht aus dem tlberzug des 
wasserloslichen Polymeren weiterhin ein Pigment enthalt. 

11. Auf zeichnungsblatt nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Pigment aus Ton, Talk, Calcium- 
carbonat, Bariumsuif at , Zinkoxid-, Titanweiss, synthetischen 
Silicaten, Kieselsaure, Diatomeenerde , feingepulvertem 
Polyathylen, feingepulvertem Polvstyrol odsr feingepul- 
vertem Harnstcffharz besteht. 

12. Aufzeichnungsblatt nacli Ansprucli 9 oder 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Pigment in einer Menge 
von O bis 10 Gew.teilen $e Teil des wasserlosliclien Poly- 
meren vorliegt. 

13. Auf zeichnungsblatt nach. Anspruch. 1 bis 12, 
dadurcli gekennzeichnet , dass es weiterhin eine Schicht 
aus einem Pigment mit niedriger Wasserabsorptionsfahigkeit 
zwischen dem Trager und der Schicht aus dem tJberzug des 
wasserlosliclien Polymeren enthalt. 

14-. Aufzeiichnungsblatt nach Anspruch 1 bis 13, 
dadurcli gekennzeichnet, dass das wasserlosliche Polyr>ere 
aus Gelatine besteht. 

15. Aufzeichnungsblatt nach Anspruch 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet , dass das wasserlosliche Polymere 
aus Polyvinylpyrrolidon besteht. 
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AufzeichTinngsmatepialj.en fur die lintenstrahlauf zeichnung 

Die Erfindurg beziebt sicb auf Auf zeichnungsmaterialien 
fur Tintenstrahlaugzeichrnmg (Ink-Jet Recording), irsbesondere 
Blatter £iir Tintenstrablschreiber aus einem Ifcager init 
niedriger Wasserabsorptionsf ahigkeit , welcber darauf eine 
Schiclit aus einem wasserloslichen Polymeren als Tintenstralil- 
schreibschiclit besitzt. Das erlialtene Aufzoiclurnngsblatt 
kann zur Ausbildung eines Mehrfarbenbildes von hober 
Dicbte, Auf lo sung und guter Parbvriedergabe verwendet werden. 

Auf Grund seiner Gerauschlosigkeit, rascher Auf- 
zeichnungseignung und Eignung fur Papier von normaler 
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Qualitat wurde die Tintenstrablauf zeicbnung zunentnend 
popularer und besitzt als eines der Anwendungsgebiete 
die Anwondung als Enddruckapparat (terminal printer). 
Die menrfarbige Aufzeicbnung wird bei diesen Yerfanren 
leicbt unter Anwendung einer Mebrzabl von Tintendiisen 
erreicbt. Yerscbiedene Verfahxen zur mehrfarbigen Auf- 
zeichnung unter Anwendung von Tintenstrablscnreibsystemen 
war don untersucbt. Bei der einfarbigen Aufzeicbnung, wie 
bei einem Enddruckapparat kann jeder Punkt auf dem Auf- 
zeicnnungspapier lediglicb einem Auf zeicbnungsarbeitsgang 
unterworfen werden; deshalD ist eine zufriedenstellende 
Tintenstrahlscnreibaufzeicbnung. mit f einem Papier, ge- 
walzten Panieren fur Zanlungsblatter oder Arten von Pa- 
pieren mit geringfugig g^| ffif r Tintenabsorptionsfabigkeit 
als die bianer crwab^trnf^oocn wird bei der Mebrfarben- 
tintenstrablaufzeicbnung die Tinte von zv;ei oder m«br 
Diisen ausgespritzt und bei zwei oder mehr Tintenpunkten, 
die sicn baufig an einer Stella auf dem Auf zeicbnungs- 

papier stossen* wird mebr.Tj.nte _je Einbeitsflacbe ver- 

wendet, als bei der einfarbigan Aufzeicbnung, Wenn eine 
menrfarbige Tin ten strablauf zeicbnung auf geleimtem Papier, 
x*ie feinem Papier oder pigmentiiberzogenem Papier, ausgefubrt 
wird, bei spiel sweise Kunstpapier odor iiberzogenem Papier, 
kann eine unzareicbende Benetzung mit der Tinte und eine 
niedrige Tintenabsorptionsfabigkeit Probleme verursacben, 
wie ein Abfliessen der Tinte von dem Auftreffp unlet , Yer- 
miscbung unter sobiedvicner Farben d*r Tinte, so dass eine 
unerwiinscbte Earbe erzielt wird, Abfliegen der Tinte unter 
Verursacnung eines Hintergrundsverscbmierung des Papieres, 
und Abbebung von Papier bei Eeiben des aufgezeiebneten^ 
Bildes. Aus diesen Griincien erwies«n sicb Papiere mit nie- 
driger Tintenabsorptionsfabigkeit, wie Fejnpapier, Kunst- 
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papier und andere iiberzogene Papiere , als ungeeiguet fur 
die techniscbe tnehrf arbige Tintenstrablauf zeicbnung. 

Zur Oberwindung der vorstebend auf gefiibrten Probieme 
kaim fiir die mebrfarbige Tintenstrablauf seicbnnng ein 
Aufzeicbmmgspapier von bober Tintenabsorptionsfabigkeit 
verwendet werden. Ein Papier, wie Filterpapier, das von 
niedriger Dicbte obne Anwendung von Leimungsmitteln ge- 
fertigt ist, benetzt sicb gut mit Tinte und bat Zwiscben- 
raume in der Papier scbicbt, so dass ein ausreichendes 
Ausmass der Tintenabsorptionsfabigkeit erzielt wird, um 
eine mebrf arbige Tintenstrabltviedergabe zu erreicben. 
Jedocb treten aucb Probieme mit diesem Papier auf. Ein 
Tintenpunkt breitet sich auf einem derartigen Papier aus 
und dringt gleicbzeitig tief in das Papier ein. Die 
xibermassige Ausbreitung der Tinbe ergibt eine niedrige 
Auflosung und die tiefe Eindringung der Tinte raacht das 
aufgezeicbnete Bild weisslicli, da durcli die Zwischenraume 
in der oberen Scbicbt dss Papiers eine Lichtstreuung ver- 
ursacbt wird. Palls eine vierf arbige Aufzeicbnang (Blau, 
Purpur, Geib und Rosa) auf einem Papier mit einer derartig 
boben Tintenab sorption sfahigkeit bewirkt wird, ist die 
Tiefe das Eindringens des ersten Tintentropfens in das 
Papier ausreichend, um dessen Sicbtbarkeit von oben zu 
verringern, so dass sicb. eine scblecbte Farbwiederg;abe 
ergibt. Wenn desbalb ein Papier von bober Tintenab sorptions 
fahigkeit bei der mebrfarbigen lintenstrablaufzeichnung 
verwendet v;ird, ergibt sicb kein Uberfliessen, Vermiscben 
oder Pliegen der Druckfarbe, jedocb bat das erbaltene 
Bild eine niedrige Dicbte, niedrige Auflosung und scblecb- 
te Farbwiedergabe • Diese Pebler werden besonders betracb- 
licb, wenn eine Halbtonwiedergabe bei der mebrf arbigen 
lintenstrablauf zeicbnung gewunscbt wird. 
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DurcH die in aen oapaniscben Patent-Anmeiaungen 
73012/77, 74-340/77 una 49 113/78 bescbriebenen Verfabren 
bemubt man sicb, aie Ausbreitung una Einaringung aer Tinte 
in das Aufzeicbnungspapier auf einem Minimum zu bait en, 
wanrena aie Verringerung der Tintenabsorptionsfabigkeit 
auf eincm Minimum gebalten wira. Jeaocb ist aie Beibe- 
baltung aer Tintenabsorptionsfabigkeit grunasatzlicb un- 
vereinbar mit einer verringexten Tintenausbreitung una 
-eindringung und die Tintenabsorptionsfabigkeit innerbalb 
eines ausreichenden Bereicbes, urn eine mebrfarbige Tinten- 
strablaufzeicbnung zu erlauben, ist uxvermeidlicb von der 
unerwun^cbten Ausbreitung vmd S^ndringung der Tinte be- 
gleitet. Da,anders ausgedruckt, die in diesen Literatur- 
stellen entbaltenen Tintenstrablauf zeicbnungspapiere die 
Absorption der Tinte in dem Papier vorscbreiben, sind sie 
nicbt fSbig, ein scbarfes Bild von bober Dicbte, bober 
Auflosung and guter Farbwiedergabe zu ergeben. Insbesondere 
sind derartige Papiere ungeeignet zur Anwendung bei 'einer 
mebrfarbigen Tintenstrablauf zeicbnung, wobei eine Halbton- 
wiedergabe gefordert wira. Zusammenf assena cind zur Eer- 
stellung eines Bildes von bober Bicbte, bober Auflosung 
und guter Parbwiedergabe bei der mebrfarbigen Tintenstrabl- 
auf zeicbnung Aufzeicbnungspapiere erforderlicb, die fee 
folgenden scbeinbar unvereinbaren Eriordernisse erfullen: 
(a) Die Tinte darf nicbt ubermassig auf dem Papier ausge- 
breitet werden, (b)soviel Tinte wie mbglicb muss auf aer 
Oberflacbe aes Papiers obne Einaringeu ^erbleiben una 
(c) es darf kein tlberfliessen, Vermiscben oaerFliegen 
aer Tinte erfolgen. 

Eine Aufgabe aer Erfindung bestebt in Blattex-n fiir 
die Tintenstrablaufzeicbnung, die frei von tlberfliessen, 
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Vermiscnen una Pliegen der Tinte sind und die ein Bild • 
von nobor Dichte und Auflosung liefern. 

Eine weitere Aufgabe der Erfindung be stent in Blattern 
fur die Tintenstranlaufzeicnnung, die fiir eine mebrfarbige 
Eintenstrablaufzeicbnung geeignet sind und aie frei von 
tJberfliessen, Vermiscnen und Fliegen der Tinte sind und 
die cin Bild von noher Dichte und Auflosung ergeben. Eine 
spezielle Aufgabe der Erfindung be stent in Blattern fiir 
die Tintenstrablaufeeicnnun^, die fur eine mehrfaxbige 
Tintenstrahlaufzeichnung geeignet sind, bei der eine gc- 
treue Halbtonwiedergabe gefordert wird. 

Im B-anmen der Erfindung wurde nun gefunden, dass 
durcn Aufbringung eines Uberzuges aus einem wasserloali- 
cnen Polymeren auf einem Tragex von niedriger Wasserab- 
sorptionsfahigkoit Blatter fur die Tintenstranlaufzeicn- 
nung mit einer einneitlicbe^ Scbicbt des tJberzuges aus 
einem wasserloslicnen Polymeren erbalten warden, welcnes 
nicnt in den TraLger eindringt. Trotz der Tatsacne, dass 
die erhaltenen Blatter nicnt den bisner als notwenaig 
fur die Tintenstranlauf zeicnnung betracnteten Grad der 
Tintenabsorptionsfanigkeit besifczen* wurde gefunden, dass 
die Aufzeicnnungsblatter zur Ausbildung eines Tintenstranl- 
schreibbildes von guter Qualitat fanig sind, ohne dass die 
unerwiinscnte tlberstromung, Vermischung odor Plug der Tinte 
verursacnt wird. 

Spezifiscb ergibt sicb gemass der Erfindung ein 
TintenstranlaufzeicnnungS" oder -schreibblatt , welcnes 
eine Scnicnt aus einem wasserloslicnen Polymeren als tJber- 



030046/0830 



zug aufweist, seiche auf einem Trager mit einer Wasser- 
absor^tionsfabigkeit gemass JIS P8140 von nicbt mehr als 
30 g/m 2 angebracbt ist. Diese Vorscbrift JIS P8140-1976 
bescbreibt ein Testverf abren fur die Wasserabsorptxons- 
fabigkeit von Papieren und Kartons (Cobb-Test). 

Das cbarakteristiscbe Merkmal des" Tintenstranlscbreib- 
blattes gemass der Erfindung bestebt darin, dass die 
Scbicbt aus dem wasserloslicnen Polymeren in dem Blatt 
in dem Wasser der wassrigen Tinte sich auflost oder 
quillt, so dass die Viskositat der Tince erbobt wird, 
v;odurcb ein Bild von bober Dicnte, bober Auf 16 sung und 
guter Parbwiedergabe ausgebildet wird, ohne dass eine 
Tinteniiberstromung, -vermiscbung oder ein Tintenfliegen 
erf olgt . 

•Venn ein Strabl aus Wassriger Tinte auf das Tinten- 
strahlscbreibblatt gemass der Erfindung mit der Scbicbt 
aus "dem wasserloslicben Polyme ruber zug aufgetragen vrird,. 
lost sicb das Polymare in der Tinte oder quillt darxn, 
so dass deren Viskositat ernobt wird, wodurcb das Uber- 
stromen, Fliegen oder Vermiscben mit einer Tinte von 
unterscbiedlicber Parbe verbindert wird. Falls eine 
erneblicbe Zentrifugalkraft auf die Tinte ausgeiibt wird, 
indem beispielsv/eise der Strabl der wassrigen Tinte auf 
ein urn eine rotierende Rastertrommel gewundenes Aufzeicb- 
nungsblatt gericntet wird, ist die Erhobung der Viskositat 
der Tinte besonders wirksam, urn ein Uberfliessen, Pliegen 
odor- Vermiscben der Tinte mit einer Tinte von unterscbied- 
licber Farbe zu verbindern. Diese Ernobung der Viskositat 
ist aucbwirksamzur Verbinderung einer iibermassigen Aus- 
breitung und Eindringung der Tinte. Auf Grund dieser Exgen- 
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schaften sowie der niedrigen Wasserabsorptionsfahigkeit 
des Tragers liefeifc das Tintenstrahlscbreibblatt gemass der 
Erfindung ein mehrfarbiges Bild von guter Qualitat mit 
hoher Dichte, bober Auflo sung und guter Parbwiedergabe. 

Zum Zweck der Verhinderung der 'Tintenuberstromung 
bat das wasserlosliche Polymere gunsstigerweise eine bone 
Viskcsitat, jedocb wird andererseits durcb eine iibermassig 
hobe Viskositat die Aufbringung des tlberzuges aus dem 
Polytaeren schwierig- Vorzugsweise bat desbalb das Polymere 
eine Viskositat von 5 bis 5000 cps ; starker bevorzugt von 
10 bis 100 cps, bestimmt als 5%ige wassrige Losung in 
Wasser von 20° 0. 

Erlauterade Beispiele fur wasserloslicbe Polymere 
zur Anwendung in den Tintenstrahlsehreibblattern gemass 
der Erfindung umfassen Starken einscbliesslieh Stai-ke- 
derivate, Proteine, Cellule bederivate, Vinylpolymere 
und dgl. Spezifische Beispiele fur wasserloslicbe Poly- 
mere umfassen Susskartoffelstarke, Kartof felstarke , 
Maisstarke, Konryaku-Glucomannan , Extrakt aus Funori- 
Agar, Natriumalginat, Extrakt von Hibiscus manihot, 
Traganthgummi , G-ummi arabicum, J ohannisbrotguroni, Guar- 
gummi, Pectin, Oarrageenan, Leim, Gelatine, Casein, Soja- 
bobnenprotein, oxidierte Starke , Dextrin , Starkephosphat, 
carboxymetbylierte Starke , bydroxyatbylierte Starke , 
cyanathylierte Starke, mit: Acrylsaure gepfropfte Starke, 
kationiscbe Scarke, Methyl cellulo so Hydroxyathylcellulose, 
Carboxymetbyl cellulose, Cellulosesulf at, Oyanoathyl- 
cellulose, Polyvinylalkobol , carboxylierler Polyvinyl- 
alkobol, Polyvinylmethylather, Uatriurapolyacrylat , 
teilweise verseifte Produkte von Polyacrylate star, Methyl- 
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^Lnviather-Maleinsaui-eaahTaria-OopolynBre, AtbyXen-, 
^ILe^arid-Oopol^re , StyroX-HaXeinsaureanbyurxa- 
Oopolymere , Vinylaoetat-Maleinsau^anhyoria-Copoly-ere , 
Hatriu.polystyroXsuXfonat, H a OT oXyvinyX S uXionat 
Hatriu^oly-Z-acrylandd-a-met^lpropa^s^Xonat, Poly- 
vinyibensyXtrimetbyXammoniuacbXoria, PoXyaiaXXyXdimetbyX 
IZLacLoria, aas HyarocbXoria von P 0 Xyai m etbyla«ino- 
atbyXmetbacryXat, PoXysetbaeryXoyXoxyatnyXaxeetbyX^fc- 
LaLxyitbyXammoniumctaioria, PoXyvinyipyrxam, PoXyvinyX- 
UatbyXeniain, PoXya.ia-PoXya.ine , 4 — 
Foiyaere AamoniuesaXae vom Ioaentyp, PoXyacryXaexd 
PoXyatbyXenoxia una PoXyvinyXpyrroXidon. Gelatine Hydroxy- 
atbyXceXXulose, PoXyvinyXpyrroXiaon una Ha ™^ 
etyroXsuXfonat weraen besonaers bevorsugt. Em *»»»■«"• 
„e£bes sur rascben Aufloeung ana QueXlung an Vasser 
fabig let, wira iiblicberweise as startsten bevorsugt. 

Iter Obersug aue aem wasserio sXicben Poiymeren wira 
- Vu einei, Trockeugewient aufgetragenv weiebes ^ever^gt 
ia Bereieb von 0,5 bis 10 61 starker bevorsugt von 2 
bis 5 «. oe J fur eine Oberttacbe a.s.ra^ Xxegt 
PaXXa die Viskositat aes Poiyaeren meorxe 1st, vara 
IZ srossere Menge benotigt, wabrend eine kXeinere Menge 
au^reicbena 1st, xaXXs aie Viskositat bocb ist. *aXXs 
aTwasserXdsXiebe PoXy-ere in geringer 
iBt es nicbt eogXicb, eine aufriedensteXXende 
aer Viskositat aer wassrigen linte su eraxe Xen u*d xnfoXge 
(lessen stroat aer Ubereebuss aer Ixnte uber 
oaer wira mit eirer untersebieaxicben Parbe der Irnte 
ver JTcbt una es wira ein Biia von niedriger 
loixaet. UbXicberweise betragt aie obere Grense aer 
Ce aos autgezogeuen wasserlosXieben PoXyaeren 10 g/a . 
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Palls das wasserldsliclie Polymere in einer zu grossen 
Menge aufgebracht wird, werden tfberzugs- und Trocknungs- 
geschwindigkeiten kaum erhoht. 

Allgemein wird es bevorzugt, dass das wasserlosliche 
Polymere in Kombj nation mit einem Pigment verwendet wird, 
um eine Tintenstrahlschreibschicht 211 erhalten, welche 
die Tinte absorbiert, nicht ubermassig klebrig ist und 
welche weisslich ist* Erlauternde Beispiele fur in Kombi- 
nation mit dem wasserloslichen Polymeren zu verwendende 
Pigmente sind Ton, Talk, Calciumcarbonat, Eariumsulf at , 
Zinkoxid, Titanweiss, syntketische Silicate, Kieselsaure, 
Diatomeenerde , f ein-gepulvertes' Polyathylen, fein- 
gepulvertes Polystyrol und fein-gepulvertes Harnstof fharz . 
Das Pigment wird vorzugsweise in eine v Menge von 0 bis 
10 Gew.teilen $e Gewichtsteil des wassei'losliclien Polymeren 
eingesetzt. 

* 

Die wasserlosliche Polymer schic^t wird allgemein 
aus der Losung aufgezogen. Die Losung kann einen Latex, 
wie SBBjZur Erzielung einer erhobten Eindefestigkeit an 
dem Trager, ein Benetzungsmittel und Wasserabsorbier- 
mittel, wie ein oberflachenaktives Mittel, Glycerin, 
Polyathylenglykol, Pyrrolidone, wie ^-Pyrrolidon oder 
wasserabsorbierende Gele, wie ein Polyacryamidgel oder 
Starkegel, einen Farbstoff oder ein Pigment. fur die 16- 
nung, wie die Blauung, einen fluoreszierenden Parbstoff , 
einen TJV-Absorber zur Verbesserung der Lichtechtheit der 
Tinte, ein Pigmentdispergiermittel , ein Entschaumungs- 
mittel, ein Gleitmittel , wie Calciumstearat. ein Mittel 
zur Schimmelfestmachung und in bestimmten Pallet ein 
Mittel fur die Wasserbestandigkeit des wasserloslichen 
Polymeren, wie ein Melaminharz, enthalten. 
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Vie vorstehend abgehandelt ,wird beim Schreibblatt 
gemass der Erfindung ein Trager nit niedriger Wasser- 
absorptionsfahigkeit verwendet. Das heisst, um die Ober- 
flache des Tragers mit einem einheitlicnen ttberzug eines 
wasserloslicben Polymeren, welches nicht in den Trager 
eindringt, auSzustatten, ist eine niedrige Wasserabsorp- 
tionsfahigkeit erf orderlich. Falls der Trager keine nie- 
drige Wasserabsorptionsfahigkeit besitzt, dringt das 
wasserlosliche Polymere in den Trager ein and bildet keine 
Schicht an der OberflaLche. Falls ein derartiges Pigment 
bei der Tinter.strahl auf zeichnung verwendet wird, dringt 
ein Tintentropfen in das Papier ein and das erbaltene Bild 
hat eine niedrige Dichte, niedrige Auflosung und sehlechte 
Farbwiedergabe. Erlauterade Materialien fur den Trager 
von niedriger Wasserabsorptionsfahigkeit umfassen Papiere, 
Tiicher, Eunststoffolien, Metallbogen, Holabretter und 
Glasscheiben. Fur die Erfindung wird es bevorzugt , dass 
die Wasserabsorptionsfahigkeit des Tragers, gemessen 

gemass JIS PS140, wobei das Teststiick in Kontakt mit 

Wasser wahrend 120 Sekunden gehalten wird, nicht mehr als 
30 g/m 2 betragt. Be senders bevorzugte Trager haben eine 
Wasserabsorptionsfahigkeit von nicht mehr als 20 g/m . 
In dieser Vorschrift JIS P8140-1976 ist ein Vcrfahren zum 
Test der Wasserabsorptionsfahigkeit definiert, wenn 
eine einseitige Oberflache aus Papier Oder Karton ohne 
Absorptionseigenschaft mit Wasser wahrend eines bestimmten 
Zeitraumes kontaktiert wird. Die Kontakrzeit betragt 
iiblicherweise e-Hwa 120 Sekunden. Jedoch variiert die 
Kontaktzeit im Bereich von etwa 60 Sekunden bis 300 Sekun- 
den gemass dem Zweck des Testes und der Art des verwendeten 
Papieres. Fernet wird die Wasserabsorptionsfahigkeit durch 
die folgende Gleichung bestimmt: 

A « 100 W, 
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worin A; die Wasserabsorptionsfahigkeit (g/ta^) und 

W: die Erhohung der Masse des eingesetzten Test- 
stiickes (g) 

angeben, ' 

Falls ein poroses Material, wie Papier oder Tuck, als 
Trager verwendet wird, ist es notwendig, die Wasserab- 
sorptionsfaliigkeit des Tragers zu verringern, indem er 
mit einem Wasserabweisungsmittel behandolt wird. 

Das in den Tragern gemass der Erfindung verwendete 
Papier wird hauptsachlich aus Jlplzpapierbrei kergestellt ., 
der mit synthe-tisclieTi Fasern, synthetisclaem Paplerbrei 
oder anorganischen Fasern vermisclit sein kann. Das Papier 
kann einverleibt ein Leiraungsmittel , wie Naturharz, 
ein Alkylketendi meres oder Alkenylbernsteinsaure, einen 
Fullstoff , wie einen Ton, Talk oder Calciumcarbonat, 
ein Modifizierungsmittel fur die Papierfestigkeit , wie 
ein Poly acryl amid oder Starke, ein Fixierimgsmittel, wie . 
Aluminiumsulf at oder ein kationisches Polymere, ein 
Modifizierungsmittel fur die Nassfestigkeit , wie ein 
Melaminliarz oder ein Polyamid-Polyamin-Epichlorliydrinliarz, 
einen Fpjrbstoff und ein f luoreszierendes Aufbellungsmittel 
einverleibt enthalten. 

Falls Papier als Trager verwendet wird, ist es not- 
wendig, dass das Papier ein Leimungsmittel enthalt oder 
damit iiberzogen ist, so dass es eine Wasserabsorptions- 
fahigkeit von weniger als 30 g/m 2 besitzt. Dies ist 
wie uerum notwendig, urn die Oberflache des Tragers mit 
einem einheitlichen Uberzug eines wasserloslicben Polymeren 
welches niclit ±n d^n Trager eindringt, auszustatten. Falls 



0300 4 6/08 3 0 




BNSDOCID: <DE 3016766A1J_> 



3016766 



ein "tfberzug aus einem wasserloslichen Polymeren auf einem 
Trager aus einem ungeleimten oder niodrig-geleimten Papier 
mit einer Wasserabsorptionsf ahigkeit von mehr als 30 g/m , 
wie in den japanischen Patent-Anmeldungen 53012/77* 

und 49 113/78 beschrieben, aufgebracht wird, 
dringt das wasserlosliche Polymere in das Papier ein und 
bildet keine Schicht auf der Oberflache des Papieres. Eina 
Papierbahn kann durch eine Leimungspresse zum tlberziehen 
mit einem wasserloslichen Polymeren, wie Starke oder 
Polyvinyl alkohol oder einem Leimungsmittel , v/ie dem Na- 
triumsalz eines Alkylesters eines Styxol-Maleinsaure- 
anhydrid-Copolymeren gefuhrt warden. 

Gewiinschtenfalls kann ein Uberzug aus einem Pigment 
mit niedriger Wasserabsorptionefahigkei fc und hoher Opazitat 
un<? hohem Weissgrad unterhalb der Schicht aus dem wasser- 
loslichen Polymeren als Grundierschicht angebracht sein. 
Auf Grund der Grundierscbiclit kann ein Tintenstrahl- 
schreibbild von holier Dichte und besserem Kontrast erhal- 

ten weraen. Spezifische BeispiVle fiir als Grundierschicht 

verwendbare Pigmente umfassen litanweiss, Kaolin, Calcium- 
carbonat und dgl. In diesem Pall kann das Ammoniumsalz 
eines Halb-Isopropylesters eines Styrol-Maleinsaureanhy- 
drid-Copolymeren, ein Ammoniumsalz eines Butylacrylat- 
Acrylsaure-Copolymeren und dgl, als Binder verwendet werden. 

Der tfberzug aus dem wasserloslichen Polymeren kann 
durch eine ublicherweise zum tJberziehen von Papier ein- 
gesetzte Maschine aufgebracht werden, wie ein Luftmesser- 
iiberzugsgerat, Blattiiberzugsgerat , Bugeluberaugsgerat t 
Graviiriiberzugsgerat oder Gardineniiberzugsgerat. Jedoch 
sind Maschinen, wie Leimuugspressen und Walzeniiberzugs— 
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gerate, die zur Ausbildung eines einheitlicnen tlberzuges 
auf dem Trager nicht fahig sind, zur Herstellung der 
Scbreibblatter gemass der Erfindung nicht geeignet. Nacn- 
dem die tJberzugslosung mit dem Gehalt des wasserloslichen 
Polymeren aufgetragen und getrocknet wurde, ist es giinstig, 
dass die Uberzugsoberflacne unter Anwendung einer Maschinen- 
kalandrierung, einer Glanzkalandrierung oder einer Super- 
kalandrierung glatt gemacht wird. 

Eine vassrige Tinte wird allgemein bei der Tinten- 
strablauf zeicbnung verwendet und die Tintenstrablschreib- 
blatter gemass der Erfindung v/erden in Eombination mit 
einer wassrigen Tinte eingesetzt. Die wassrige,in der Tin- 
tenstranlaufzeicbnung auf den erf in dung sge mas sen Blattern 
verwendete Tin-be kann einen wasserloslichen Earbstoff , 
Benetzungsmittel, Loslichmacher fur den Earbstoff , Mittel 
zur Verbinderung des Schimmels, Wasser oder mit Wasser 
mischbare organiscbe Losungsmittel und dgl., enthalten, 
wie z. B. in den japanischen Patentanmeldungen 12105/72, 
89534/74, 97620/7*, -143601/75, 102407/75, 129310/76, 
137506/76, 137505/76, 115106/76, 139408/76, 12008/77, 
12009/77, 12010/77 , 7'!406/77 , 77706/78, 119107/78, 
119108/78, 14643/77, 14644/77 und 20882/78 beschrieben. ist. 

Gemass der Erfindung wird somit ein Tintenstrahl- 
schreibblatt vorge schlagen , welcbes eine Scbicbt aus 
einem tJberzug eines wasserloslichen Polymeren auf einem 
Trager mit einer tfasserabsorptionsfahigkeit von nicbt 
mehr als 3p g/m 2 , bestimmt gemass JIS P8140, aufweist. 

Das Tintenstrahlschreibblatt gemass der Erfindung hat 
die folgenden Vorteile: (a) es tritt kein tlb erf lies sen, 
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Vermiscben oder Eliegen der Tinte auf, 00 es wxrd exne 
fcobe Bilddicbte erbalten, (c) die minimale ^bre-tung 
der Tintenpunkte ergibt eine bobe Auflosung und Cd) es 
wird eine gate Earbwiedergabe bei der mebrfarbxgen 
Tintenstrablaufzeicbnung erbalten. 

Die Erfindung wird nacbfolgend im einzelnen anband ^ 
der folgenden Beispiele und Vergleicbsbeispiele erlautert, 
obne dass die Erfindung bierauf begrenzt xst. 

Bei spiel \ 

100 Texle IiBKP wurden zu e'inem Mablungsgrad (O.S.F.) 
von 430 com genollandert und mit 5 *eilen Talk, ^eil 
Kolopboniua und 2 Texlen Aluminxumsulf at verm xscnt Das 
Gemiscb wurde auf eine Eourdrinier-^scbxne zur B.ldung 
einer Babn des RobPapieres mi* einem Grundgewxcbt von 
100 g/m 2 aufgegeben. Eine Leimungspresse wurde zum Ifcer- 
- - z ieben -der Babn ait dem Satriumsalz_ des Is_opropylesters_ 
eines Styrol-Malein.aureanbydrid-Copolymeren zu ^ 
Lckengewicbt von 1 g/m 2 verwendet. Bas ™% 
eine Wasserabsorptionsfabigkeit von 19,5 
gemass JIB P8140. Eine Uberzugsibsung 0?eststof fgebalt 
25 *> aus 1O0 Teilen Gelatine und 20C Teilen Talk wurde 
auf eine Seite des Robpapiers mit einem Luftmesseruber- 
zugsgerat zu einem Trockengewicnt von 10 g/m aufgezogen. 
Nacb der Trocknung wurde das Ronpapier superkalandrxert. 

Beisniel 2 

Eine 5%ige wassrige Lbsung von Polyvinylpyrrolidon 

.. r-^ oo° crt wurde auf eine Oberflacbe 

(Viskositat 50 cps bei 20 wurue ao, 
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des Rohpapiers nacli Beispiel 1 mit einem Luftmesser- 
iiberzugsgerat zu einem Trockengewiclir von 2 g/m aufge- 
zogen. Hacti der Trocknung wurde das Rohpapier maschinen-. 
kalandriert. 

Beigpiel 5 

Eine ttberzugslosung (Feststoffgelialt 20 %) aus 
100 Teilen des ffatriumsalzes eines Alkylesters eines 
Styrol-lfeleinsaureaxiliydrid-Copolymereri und 100 leilen 
Titanweiss wurde auf eine Seite des Rohpapieres von 
Beispiel 1 mit einem Blattiiberzugsgerat zu einem Trocken- 
gev/ictit von 2 g/m 2 aufgezogen. Nach der Trocknung hatte 
das iiberzogene Papier oder der Trager eine Wasserab- 
sorptionsfaliigkei-b von 15 g/m , bestimmt gemass JIS 
P8140. Eina wassrige 2,5%ige Lasting von Polyathylenoxid 
(Viskositat 260 cps bei 20° C) wurde auf eine Oberflache 
des Tragers mit einem Luf tmesseriiberzugsgerat zu einem 
Trockengewicht von 1 g/m 2 aufgezogen. Hach. der Trockrung 
wurde das erkaltene Blatt superkalandiert. 

Beispiel 4- 

Eine wassrige Losung mit einem Gelialo von b> % Hydroxy- 
athylcellulose und 0,5 % Polyathylenimin (Viskositat 
120 cps bei 20° C) wurde auf eine Oberflache des Roh- 
papier s von Beispiel 1 mit einem Imf tmesseriiberzugsgerat 
zu einem Trockengewicbt von 3 g/m 2 aufgezogen . Nach der 
Trocknung wurde das Rohpapier masclainenkalandriert. 
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Beispiel 5 

Eine 5%lge wassrige Losung von Natriumpolystyrol- 
sulfonat (Viskositat 170 cps bei 20° C) wurde auf sine 
Oberflacbe des Robpapiers nach Beispiel 1 mit einem Luft- 
messeriiberzugsgerat zu einer Trockensfarke von 2 g/m 
aufgezogen. Nacb der Trocknung wurde das Robpapier 
ma scb inenkal an dr i e :•? t . 

V ergleicbsbeispiel 1 

100 Teile LBKP wurden zu einem Mahlungsgrad (C.S.J?.) 
von 430 ccm gebollandert und mit 0,2 Teilen eines Pol^r- 
amid-Polyamin-Epicblorbydrinbarzes vermiscbt. Das Gemiscb 
wurde auf eine Fourdrinier -Mascbine zur Lieferung einer 
Babn des Robpapieres mit einem Grundgewicbt von 100 g/m 
gegeben. 

Ve relei cbsbei spiel £_ 



Eine Leimungspa-esse wurde zum Uberzieben beider Sei- 
ten des Robpapier s von Vergleicbsbeispiel 1 mit einer 
10%igen wassrigen Polyvinylpyrrolidone sung zu einem 
Trockengewicbt von 4 g/w 2 verwendet. 

Vftrgleicbsbeispiel 3 

100 Teile LBKP wurden zu eines. Mablungsgrad (C.S.F.) 
von 430 ccm gebollandert und mit 1 Teil Kolopnonium und 
2 Teilen Aluminiumsulf at vermiscbt. Das G-emiscb wurde 
auf eine Fourdrinier-Mascbine zur Bildung einer Babn des 
Robpapieres mit einem Grundgewicbt von 100 g/m gegeben. 
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Untersuchung 

Die Mehrfarben-Tintenstrahlauf zeichnung wurde mit 
Oedem der Schreibblatter der Beispiele 1 bis 5 und der 
Vergleichsbeispiele 1 bis 3 mit vier Arten einer wassrigen 
Tinte (blaue Tinte, purpurf arbene Tinte, gelbe Tinte und 
rosa Tinte), die auf einanderfolgend aus vier Tintenstrahl- 
diisen mit einem Durchmesser von 50^um ein.es Diisenstrahl- 
druckgerates flossen, ausgef uhrt. Die Ergebnisse sind 
in der nachfolgenden Tabelle I enthalten. Die Schreib- 
blatter der Beispiele 1 bis 5 gemass der Ex^iindung liefer- 
ten ein Bild von holier Dichte chne Verursachung einer 
Tintemiberstroraung. Hingegen zeigten die Blatter der 
Vergleichsbeispiele, welche nach den xiblichen Verfahren 
hergestellt wurden, eine Tinteniiberstroraung und versagten 
bei der Herstellung von Bildern hoher Dichte. 
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Tabelle I 



T in teniib er- 
st romung *1 



Dichte 



Durchmesser 
der Tinten- 
flecken *3 



Bildqualitat 



Beisp. 


1 


sehr gut 


1,45 


150 


sehr gut 


Beisp. 


2 


sehr gut 


1,3? 


170 


sehr gut 


Beisp. 


3 


sehr gut 


1,41 


170 


sehr gut 


Beisp. 


4- 


sehr gut 


1,46 


140 


sehr gut 


Beisp. 


5 


sehr prut 


1,40 


170 


sehr gut 


Vergl. 
Beisp. 


1 


sehr gut 


0,88 


220-260 


schlecht 


Vergl. 
Beisp. 


2 


sehr gut 


0,95 


220 


gut 


Vergl. 
Beisp. 


3 


scnlech-c 


1,13 


120 


schlecht 



*1: OberstrSmung der Tinte von der Stelle der Vermischung 

der vier Farben. "Sehr gut" bezeichnet keine Uberstromung. 
"Schlecht" bezeichnet keine Bildausbilduag auf_Grund_van_ _ 
- T i nt enuber str o.murrg". 

*2: Dichte im festen Bereich der blauen Tinte 

*3: Durchmesser eines Punktes der blauen Tinte. 



Beisniel 6 

Auf eine Oberflache eines koronabehandelten Polyester- 
filmes von 100/Um Starke wurde eine uberzugslosung (Fest- 
stoffgehalt von 20 %) aus 75 Teilen Gelatine, 25 Teilen 
Polyvinylpyrrolidon und 100 Teilen iiieselsauroscl nit 
einem Luf tmesseruberzugsgerat zu einem Trockengewicht von 
5 g/m^ aufgezogen. Dio mehrfarbige Tintenstrahlaufzeichnung 
wurde mit dem erhaltenen Film in der gleichen Weise wie 
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bei der Untersudning der vorstelienden Beispiele durchgefuturfc 
Es tratr keine Druckf arbenuberstromung auf und der Film 
lief arte ein scharfes Eild von holier Didrfce, gaaz gleicii 
ob er im reflektierten Liclrt oder im durchgelassenen Liclrfc 
untersuclit wurde. 

Die Erfindung wurde vorstehend anhand spezifiscber 
Ausfuhrungsformen besclirieben, ohne dass sie ttierauf be- 
grenzt ist. 
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